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Date of mailing (day/month/year) 
02 November 1998 (02.11.98) 




International application No. 
PCT/DE98/00630 


Applicant's or agenfs file reference 
98 168 (4) 


International filing date (day/month/year) 
04 March 1998 (04.03.98) 


Priority date (day/month/year) 
13 March 1997 (13.03.97) 


Applicant 

RETTENMAIER, Josef, Otto 



1 . The designated Office is hereby notified of its election made: 

:r. t:.c J«., lo ,.J .'i!cu wiiii iiie international Preliminary Examining Authority on: 

01 October 1998 (01.10.98) 



[° | in a notice effecting later election filed with the International Bureau on: 



2. The election 




| | was not 

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under 
Rule 32.2(b). 





Authorized officer 


The International Bureau of W1PO 




34, chemin des Colombettes 


N. Lindner 


1211 Geneva 20. Switzerland 




Facsimile No.: (41-22) 740.14.35 


Telephone No.: (41-22)338.83.38 



Form PCT/IB/331 (July 1992) 2313455 
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VERTRSAjBER DIE INTERNATIONALE Z ^MMENARBEIT 
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS 

PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwatts 

98 168 (4) 


WEITERES siehe M, tteilung uber die Ubermittlung des intemationaJen 

Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit 
VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 


Internationales Aktenzeichen 

PCT/DE 98/00630 


Internationales Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 

04/03/1998 


(Fruhestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

13/03/1997 


Anmelder 

HERZOG, Stefan et al . 



Dieser international Recherchenbericht wurde von der International Recherchenbehorde erstellt und wird dem Anmelder gemaR 
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopie wird dem International Buro ubermittelt. 



Dieser intemationale Recherchenbericht umfaRt insgesamt _3_ 



. Blatter. 



fxl Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 



1 CH Bestimmte Anspriiche haben slch als nichtrecherchlerbar erwlesen (siehe Feld I). 

2. Q Mangelnde Elnheltlichkelt der Erfindung(siehe Feld II). 

3. Q In der international Anmeldung ist ein Protokoll elner Nucleotld- und/oder Aminosauresequenzoffenbart; die intemationale 

Recherche wurde auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt, 

| | das zusammen mit der internationalen Anmeldung eingereicht wurde. 

| | das vom Anmelder getrennt von der internationalen Anmeldung vorgelegt wurde, 

| | dem jedoch keine Erklarung beigefugt war, daf3 der Inhalt des Protokolls nicht uber den 

Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht. 

[ ] das von der Internationalen Recherchenbehorde in die ordnungsgemafte Form ubertragen wurde. 

4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung 

[Y] wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
| | wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt. 



5. Hinsichtlich der Zusammenfassung 

fxl w i^ der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

j | wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der Feld III angegebenen Fassung von dieser Behorde 

festgesetzt. Der Anmelder kann der Internationalen Recherchenbehorde innerhalb eines Monats nach 
dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 



6. Folgende Abbildung der Zelchnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen: 

Abb. Nr. Q wie vom Anmelder vorgeschlagen [^] keine der Abb. 

| | weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
f | weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 



Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 1) (Juli 1992) 
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INTERNAT10NALSR RECHERCHENBERICHT 



rtcmatlonatcs Aktcnzelchcn 

ypCT/DE 98/00630 



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELOUNGSGEGENST ANDES 

IPK 6 B01D39/04 C12H1/07 



Nach der Internationalen Patent Massif ikation (IPK) Oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchlerter MindestprufstoH (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) 

IPK 6 B01D C12H 



Recherchierte aber nicht 2um MindestprufstoH gehdrende Veroffentlichungen. soweit dieseunter die recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie" Bezeichnung der Verdffentlichung. soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



FR 534 288 A (A.PANSERA) 23. Marz 1922 



siehe das ganze Dokument 

FR 1 602 293 A (A.O.DEL GAMBA) 11. 

Dezember 1970 

si eh© rias ganze Dokument 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 17, no. 388, 21. Juli 1993 

& JP 05 068878 A (K0ICHI ARAI ET AL.), 

23. Marz 1993 

siehe Zusammenfassung 

-/-- 



1-4,6,9, 

20,21, 

23,36-39 



1-4,38, 
39 



1-4,9, 
18,19,40 



m 



X Weitere Veroffentlichungen sind der Fortsetzungvon Feld C zu 
entnehmen 



Siehe An hang Patentfamilie 



0 Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen 
"A" Verdffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert. 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 

"E* alteres Dokument. das jedoch erst am oder nach dem internationalen 
Anmeldedatum veroffentlicht worden ist 

"L" Verdffentlichung. die geeignet ist. einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen. oder durch die das Verdffentlichungsdatum einer 
anderen cm Recherchenbericht genannten Verdffentlichung belegt werden , 
soil oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefiihrt) 

"O" Verdffentlichung. die sich auf eine mundliche Offenbanjng. 

eine Benutzung. eine Ausstellung oder andere MaOnahmen bezieht 
"P - Verdffentlichung. die vor dem internationalen Anmeldedatum. aber nach 

dem beanspruchten Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist 



" Spatere Verdffentlichung. die nach dem internationalen Anmeldedatum 
oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert.sondern nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 

' Verdffentlichung von besonderer Bedeutung;die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgnjnd dieser Verdffentlichung nicht als neu oder auf 
erfinderischer Tatigkeil beruhend betrachtet werden 

" Verdffentlichung von besonderer Bedeutung;die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeil beruhend betrachtet 
werden. wenn die Verdffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 

" Verdffentlichung. die Mitglied derselben Patentfamilie ist 



Datum des Abschtusses der internationalen Recherche 



7. Juli 1998 



Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 



28/07/1998 



Name und Postanschrift der Internationalen Recherchen be horde 
Europaisches Patentamt. P.B. 5618 Patentlaan 2 
NL • 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (431-70) 340-3016 



Bevollmachtigter Bediensteter 



Bertram, H 



Focmbtatl PCT/1SA/210 (Bton 2) {Jut 1992) 
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INTERNATIONALE RECHERCHENBERICHT 



1 



rternatlonalw AJctenzelchen 

PCT/DE 98/00630 



C(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie* Bezeichnung der Veroffentlichung. soweil erforderiich unter Angabe der in BetracM kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 5, no. 89 (C-58) '761! , 10. Juni 

1981 

& JP 56 033018 A (TAKEDAYAKUUUHIN K0GY0 
K.K.), 3. April 1981 
siehe Zusammenfassung 

DE 29 15 677 A (DAICEL LTD.) 6. November 
1980 

siehe Seite 3 - Seite 6 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 1, no. 29 (C-76) '1668! , 28. Marz 

1977 

& JP 51 151269 A (K0GI KENKYUSHO K.K.), 
25. Dezember 1976 
siehe Zusammenfassung 



1.4, 

10-12, 

38,40,42 



1,2,5,6, 

24,36, 

37,40 



Formblatl PC T ASA/2 10 (Fortsetzung von Btatl 2) (JuK 1992) 
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INTERNATIONAL^RECHERCHENBERICHT 

Angaben zu'Verdffentlichu^^die zur selben Patentfamflie gehoren 




j Aktenzeichen 

'PCT/OE 98/00630 



lm Recherchenbericht 
angefuhrtes Patentdokument 



Datum der 
Veroffentlichung 



Mitglied(er) der 
Paten tfamilie 



Datum der 
Verdffentlichung 



FR 534288 
FR 1602293 
DE 2915677 



A 
A 
A 



23-03-1922 
02-11-1970 



KEINE 



US 



3563156 A 



16-02-1971 



06-11-1980 



KEINE 



Fomiblan PCT/ISA/210 (Anhang F*atentlami*){Jub 1992) 
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PATENT COOPERATION TREATY 

PCT 

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 

J CT Article 36 and Rule 70) 



3, 



Applicant's or agent's file reference 
98 168 


See Notification of Transmittal of International 
FOR FURTHER ACTION p rdiminary Examination Report (Form PCT/IPEA/4 16) 


International application No. 

PCT/DE98/00630 


International filing date (day/month/year) 
04 March 1998 (04.03.1998) 


Priority date (day/month/year) 

13 March 1997(13.03.1997) 


International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC 
B01D 39/04 


Applicant 


HERZOG, Stefan 





1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining 
Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. 



2. This REPORT consists of a total of . 



. sheets, including this cover sheet. 



ry] This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have 
l^-J been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority 
(see Rule 70.16 and Section 607 ot the Administrative instructions uiiuci tiic PCT). 

These annexes consist of a total of 13 sheets. 



This report contains indications relating to the following items: 
Basis of the report 



Lack of unity of invention 



I 


I2SJ 


II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 




VIII 


□ 



Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 

Certain documents cited 

Certain defects in the international application 

VIII [~ ] Certain observations on the international application 



Date of submission of the demand 

01 October 1998 (01.10.1998) 


Date of completion of this report 

11 June 1999(11.06.1999) 


Name and mailing address of the IPEA/EP 
European Patent Office 
D-80298 Munich, Germany 

Facsimile No. 49-89-2399-4465 


Authorized officer 
Telephone No. 49-89-2399-0 



Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (January 1994) 



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



International application No. 

PCT/DE98/00630 



I. Basis of the report 



1 . This report has been drawn on the basis of (Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation 
under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments): 



| | the international application as originally filed. 

^ the description, pages 1 " 3 » n ' 14 , as originally filed, 

pages , filed with the demand, 

pages 4,6-8,10 filed with the letter of 

pages 5> 5a, 9 s fi| e d with the letter of 



28 September 1998 f28.09.1998) 
30 April 1999(30.04.1999) 



^ the claims, 



Nos. 
Nos. 
Nos. 
Nos. 
Nos. 



1-35 



, , as originally filed, 
, as amended under Article 19, 

, filed with the demand, 

, filed with the letter of 28 September 1998 (28.09.1998) 
, filed with the letter of 



[" I the drawings, sheets/fig, 
sheets/fig , 
sheets/fig , 



, as originally filed, 
, filed with the demand, 
, filed with the letter of 
. filed with the letter of 



2. The amendments have resulted in the cancellation of: 

I I the description, pages 

the claims, Nos. 36-42 



I I the drawings, sheets/fig 



^ I I This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered 
' — ' to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)). 



4. Additional observations, if necessary: 



Form PCT/EPEA/409 (Box I) (January 1994) 



# 

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



International application No. 
PCT/DE 98/00630 



V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



1. Statement 

Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (IA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1-3 



1-35 



1-35 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



Citations and explanations 

1. DE-A-2 351 125 (Dl) concerns an adsorption means (i.e., 
a product used for a certain purpose, i.e., to adsorb) 
made of small-sized wood particles, especially in the 
form of sawdust, which are subjected to a treatment 
with a diluted alkaline solution at ambient temperature 
and ambient pressure. Tne exposure time u£ Lhc 
treatment can be 30, 100, or 1,000 minutes. 



Present Claim 1 concerns an ancillary filtering agent 
(i.e., a product with the purpose of being used as an 
ancillary filtering agent) with the same product 
features as the product according to Dl. The applicant 
does not contest this last statement. 



The novelty of Claim 1 would not be destroyed by the 
product according to Dl if it were to correspond prima 
facie to the product defined in the claim but in such a 
way that it would be unsuitable for the cited use. 
This, however, is presently not the case since the 
product known from Dl is actually formed in such a way 
that it is suitable for the indicated use, even if it 
has never been described for this purpose. Both 
products are used for the filtration of liquids. 



Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994) 



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPOR' 



International application No. 
PCT/DE 98/00630 



The present Claim 1 lacks any other features that could 
differentiate the ancillary filtering agent from the 
adsorption means according to Dl in an essential way. 

The subject matter of present Claim 1 is therefore not 
novel (PCT Article 33(2)). 

2. Furthermore, the lack of inventive step (PCT Article 
33 (3) ) is addressed: 

An ancillary filtering agent results from FR-A-534 288 
(D2) , said filtering agent being used to remove the 
organoleptically active substances together with a 
diluted tartaric acid. It is assumed that the treatment 
occurs at ambient temperature and ambient pressure. The 
ancillary filtering agent known from D2 is used for the 
fiitrciLiun kjZ win 6 . 

The present application differs from the known 
ancillary filtering agent only in that instead of 
subjecting the agent to treatment with a diluted acid, 
it is subjected to treatment with a diluted alkaline 
solution to reach the same goal. 

DE-A-29 15 577 (D3), however, concerns a filtering 
agent that is produced by means of an alkaline 
treatment of raw linter fibers. The filtering agent is 
used in a filtering step in the production of taste- 
sensitive food products (sake, wine, beer, etc.). 

It is therefore possible for a person skilled in the 
art to also apply the feature known from D3 to the 
ancillary filtering agent according to D2 with the 
corresponding effect and to achieve the subject matter 
according to Claim 1 in this way without involving an 



Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994) 



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



International application No. 
PCT/DE 98/00630 



inventive step. 



The subject matter of Claim 1, therefore, does not 
involve an inventive step (PCT Article 33(3)). 

The same applies to independent Claims 15 and 29. 

Lastly, the document DE-A-41 10 252 (D4) cited by the 
applicant is addressed. This document mentions wood 
dust (column 1, lines 30-32) as a possible ancillary 
filtering agent for the treatment of drinks and other 
liquids, as well as the treatment of ancillary 
filtering agents with a diluted acid or with a diluted 
alkaline solution at temperatures below 100°C (column 
6, line 62, to column 7, line 1) in order to again 
dissolve away remaining "organoleptically active" 

The treatment with a diluted alkaline solution is 
therefore just as effective as a treatment with a 
diluted acid and these features can be freely 
interchanged when this should seem desirable. This 
document confirms the transferability of the feature 
known from D3 (treatment with an alkaline solution) to 
the ancillary filtering agent known from D2. 

3. Mixtures of organic and non-organic ancillary filtering 
agents are known from D4 as well as also from the 
search report citations JP-A-56 033 018 and JP-A-7 328 
353 and the document EP-A-0 747 104 incorporated into 
the description. 

The features of the dependent claims are also lacking 
the necessary inventive step since they either are also 
known from the cited prior art or only concern measures 



Form PCT/IPEA/409 (BoxV) (January 1994) 
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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



International application No. 
PCT/DE 98/00630 



that lie in the scope of what a person routinely does 
on the basis of familiar considerations to achieve the 
stated object, without involving an inventive step. 



Form PCT/IPEA/409 (BoxV) (January 1994) 
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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



International application No. 
PCT/DE 98/00630 



VII. Certain defects in the international application 

The following defects in the form or contents of the international application have been noted: 

1. In Trial 1, a wood fiber dust with a particle range of 
70-150 \xm is treated, wherein the retention time is at 
least 16 hours. This particle range is not in line with 
the preferred particle size of 0.1-1.0 mm (100-1,000 
pm) indicated on page 9, lines 12-14, and in Claim 25. 
A retention time of at least 16 hours also contradicts 
the preferred exposure time of 5 to 120 minutes given 
on page 9, lines 5-6 and in Claim 22. 

The particle range of Trial 2 is also not in line with 
the particle size preferred in the application. 



Form PCT/IPEA/409 (Box VII) (January 1994) 
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VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM ^ 

GEBIET DES PATENTWESENS - 

PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGS 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



r 




Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 
98 168 


siehe Mitteilung uber die Ubersendung des internationalen 
WEITERES VORGEHEN vorlaufigen Prufungsbericht (Formblatt PCT/IPEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE98/00630 


Internationales Pj)me\deda\um(Tag/Monat/Jahr) 
04/03/1998 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 
13/03/1997 



B01D39/04 



Anm elder 

HERZOG, Stefan et aL , 

1 . Dieser internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der internationale vorlaufigen Prufung beauftragte 
Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaG Artikel 36 ubermittelt. 



2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 6 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

m ,,o^_ .i^on Hom n^ht ani AGFN bei: dabei handelt es sich um Blatter mit Beschreibungen, Anspriichen 
und/od"er Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor a«ser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsr.chthnien zum PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt 13 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I S Grundlage des Berichts 

II □ Prioritat 

III □ Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit. erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkert 

IV □ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

V B Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderische Tatigkeit und der 

gewerbliche Anwendbarkert; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

VI □ Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

VII S Bestimmte Mangel der internationalen Anmeidung 

VII! □ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeidung 



Datum der Einreichung des Antrags 



01/10/1998 



Datum der Fertigstellung dieses Berichts 



Name und Postanschrift der mit der internationalen vorlaufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 

Europaisches Patentamt 

D-80298 MQnchen 

Tel. (+49-89) 2399-0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: (+49-89) 2399-4465 



Bevollmachtigter Bediensteter 
Eijkenboom, A 

Tel. Nr. (+49-89) 2399 8616 




Formblatt PCT/lPEA/409 (Deckblatt) (Januar 1994) 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/D E98/00630 



I. Grundlage des Berichts 

1 Dleser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach 
Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich eingereicht" und sind ihm 
nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthaiten.): 

Beschreibung, Serten: 

1-3,11-14 ursprungliche Fassung 

4,6-8,10 eingegangen am 01/10/1998 mit Schreiben vom 28/09/1998 

5 5a g eingegangen am 30/04/1 999 mit Schreiben vom 30/04/1 999 

Patentanspriiche, Nr.: 

^35 eingegangen am 01/10/1998 mit Schreiben vom 28/09/1998 



2. Autgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

B Anspruche, Nr.: 36-42 

□ Zeichnungen, Blatt: 

3 □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)): 



4. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V Begriindete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und d r 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 



Neuheit (N) 


Ja: 


Anspruche 




Nein: 


Anspruche 


1-3 


Erfinderische Tatigkeit (ET) 


Ja: 


Anspruche 






Nein: 


Anspruche 


1-35 


Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) 


Ja: 


Anspruche 


1-35 




Nein: 


Anspruche 





Formblatt PCT/lPEA/409 (Felder I- VIII, Blatt 1) (Januar 1994) 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/DE98/00630 



2. Unterlagen und Eridarungen 
siehe Beiblatt 

VII. Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Es wurde festgestellt, daG die Internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mangel 
siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/lPEA/409 (Felder l-VIII, Blatt 2) (Januar 1994) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/DE98/00630 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT . 



Zu Punkt V: 

1. Die DE-A-2.351.125 (D1) betrifft ein Adsorptionsmittel (d.h. ein Produkt\ux einen 
bestimmten Verwendungszweck, namlich Adsorption) aus kleinteiligen 
Holzpartikeln, insbesondere in Form von Sagespanen, welche bei 
Umgebungstemperatur und -druck einer Behandlung mit einer verdunnten Lauge 
unterzogen worden sind. Die Einwirkungsdauer der Behandlung kann bei 30, 100 
bzw. 1000 min liegen. 

Vorliegender Anspruch 1 bezieht sich auf ein Filterhilfsmittel (d.h. ein Produkt mit 
dem Verwendungszweck Filterhilfsmittel) mit den gleichen Produktmerkmalen des 
Produkts der D1. Letztes wird nicht vom Anmelder bestritten. 

Die Neuheit des Anspruchs 1 ware nicht durch das Produkt der D1 beeintrachtigt, 
wenn es zwar prima facie dem im Anspruch definierten Produkt entspricht, jedoch 
aergestau ist, uao iui uic auycyci/Gnc VO i — •» — - s — - - 

Allerdings ist das hier nicht der Fall, da das aus D1 bekannte Produkt tatsachlich 
derart gestaltet ist, daB es fur die angegebene Verwendung eignet, auch wenn es 
fur diesen Zweck nie zuvor beschrieben worden ist. Beide Produkte werden fur 
die Filtration von Flussigkeiten eingesetzt. 

Im vorliegenden Anspruch 1 fehlen weitere Merkmalen, die das Filterhilfsmittel in 
irgendeiner Weise wesentlich vom Adsorptionsmittel der D1 unterscheiden 
konnten. 

Der Gegenstand des gultigen Anspruchs 1 ist daher nicht neu (Art.33(2) PCT). 

2. Weiterhin wird auf die mangelnde erfinderische Tatigkeit (Art.33(3) PCT) 
hingewiesen: 

Aus der FR-A-534.288 (D2) geht ein Filterhilfsmittel aus Holzwolle hervor, welche 
zur Entfernung der "sensorisch wirksamen" Stoffe mit einer verdunnten 
Weinsaure behandelt wird. Es wird angenommen, daB die Behandlung bei 
Umgebungstemperatur und -druck stattfindet. Das aus D2 bekannte 
Filterhilfsmittel wird fur die Filtration von Wein eingesetzt. 
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Von diesem bekannten Filterhilfsmitttel unterscheidet sich das der vorliegenden 
Anmeldung nur dadurch, daB es zum gleichen Zweck anstatt einer Behandlung 
mit verdunnter Saure einer Behandlung mit verdunnter Lauge untergezogen wird. 

Dagegen bezieht sich die DE-A-29. 15.577 (D3) auf ein Filtermittel, das durch eine 
alkalische Behandlung von rohen Linterfasern hergestellt wird. Das Filtermittel 
wird in einem Filtrierschritt bei der Herstellung von gesmacksempfindlichen 
Nahrungsmitteln (Sake, Wein, Bier, u.a) verwendet. 

Fur den Fachmann ware es daher moglich, das aus der D3 bekannte Merkmal 
ohne weiteres auch bei dem Filterhilfsmittel gemaB D2 mit entsprechender 
Wirkung anzuwenden und auf diese Weise ohne erfinderisches Zutun zu dem 
Gegenstand gemaB dem Anspruch 1 zu gelangen. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht daher nicht auf einer erfinderischen 

— I ' - • I _ ■ H^Tl 

i auyr\eu (/-miivtsi oo^oy i wi;. 

Auf gleiche Weise konnen die unabhangigen Anspruche 15 und 29 angegriffen 
werden. 

Letztlich wird noch auf die vom Anmelder genannte DE-A-4 1.1 0.252 (D4) 
verwiesen. Dieses Dokument erwahnt Holzmehl (Spalte 1 , Zeilen 30-32) als 
mogliches Filterhilfsmittel fur die Behandlung von Getranken und andere 
Fliissigkeiten, sowie die Behandlung des Filterhilfsmittels mit verdunnter Saure 
Oder mit verdunnter Lauge bei Temperaturen unter 100°C (Spalte 6, Zeile 62- 
Spalte 7, Zeile 1) urn die zuruckgehaltenen "sensorisch wirksamen" Stoffe wieder 
herauszulosen. 

Die Behandlung mit verdunnter Lauge ist deshalb gleichwertig mit einer 
Behandlung mit verdunnter Saure und diese Merkmale konnen gegen einander 
beliebig ausgetauscht werden, wenn es wunschenswert erscheint. Dieses 
Dokument bestatigt somit die Ubertragbarkeit des aus der D3 bekannten 
Merkmals (Behandlung mit Lauge) auf das aus der D2 bekannte Filterhilfsmittel. 

3. Mischungen aus organischen und anorganischen Filterhilfsmitteln sind sowohl aus 
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der D4 als auch aus den im Recherchenbericht erwahnten JP-A-56.033.018, JP- 
A-7.328.353 und der in die Beschreibung aufgenommenen EP-A-0.747.104 
bekannt. 

Den Merkmalen der abhangige Anspriiche mangelt es ebenfalls an der 
notwendigen erfinderischen Tatigkeit, weil diese entweder ebenfalls aus dem 
genannten Stand der Technik bekannt sind Oder nur fachubliche MaBnahmen 
betreffen, die der Fachmann ohne erfinderisches Zutun, den Umstanden 
entsprechend, auswahlen wurde, um die entsprechend gestellte Aufgabe zu 
losen. 



Zu Punkt VII: 

1. In Probe 1 wird ein Holzfasermehl mit einem Partikelbereich von 70- 150 
behandelt, wobei die Retentionszeit mindestens 16 Stunden betragt. Dieser 
Partikelbereich ist nicht in Ubereinstimmung mit der auf Seite 9, Zeilen 12-14 bzw, 
Anspruch 25 bevorzugten PartikelgroBe von 0,1 - 1,0 mm (100 - 1000 um). Eine 
Retentionszeit von mindestens 16 Stunden ist ebenso in Widerspruch mit der auf 
Seite 9, Zeilen 5-6 bzw, Anspruch 22 bevorzugten Einwirkungsdauer von 5 bis 
120 min. 

Der Partikelbereich der Probe 2 ist ebenfalls nicht im Einklang mit der in der 
Anmeldung bevorzugten PartikelgroBe. 
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Kieselgur in Industrielandern zunehmend kritischer wird. Eine 
Einstufung als Sondermiill erschwert die Deponierung erheblich. 
Mit der Einfiihrung der neuen TA Siedlungsabf all verscharft sich 
5 die Entsorgungssituation fiir Kieselgur weiter. In vielen Fallen ^ 
verursacht die Entsorgung von als Filterhilf smittel gebrauchter 
Kieselgur bereits Kosten von ca. 600,00 DM pro t Kieselgur, 
wenn diese in der Bierf iltration eingesetzt wurde bzw. 1500,00 
pro t Kieselgur, wenn diese bei der technischen Filtration von 
10 Problemstof f en verwendet wurde. 

Ausgehend von diesen drangenden Problemen insbesondere 
auch auf dem Gebiet der Bierf iltration liegt der Erfindung die 
Aufgabe zugrunde, ein wirksames und wirtschaf lich bereits tell- 
bares Filterhilf smittel zu entwickeln. 
15 Diese Aufgabe wird durch die in Anspruch 1 wiedergegebene 

Erfindung gelost. 

Es sollen sensorisch, also farblich, geruchlich und/oder 
geschmacklich wirksame Stoffe vor dem Einsatz als Fiiter- 
hilfsmittel in ausreichendem Ma/3 aus dem Filterhilf smittel 
20 entfernt werden, so dap keiner dieser Stoffe in nennenswertem 
Umfang in das Filtrat iibergehen und dessen sensorische Eigen- 
schaften beeintrachtigen kann. Die Partikel werden gewisserma- 
/3en sensorisch ausreichend neutralisiert , urn als Filterhilf s- 
mittel dienen zu konnen. Dabei ist wesentlich, dap die Behand- 
25 lung nur gerade soweit getrieben wird, wie es fiir diesen Zweck 
erforderlich ist. Der Energie- und Chemikalieneinsatz bleibt in 
einem vertretbaren Rahmen, sodap das Produkt wirtschaf tlich mit 
Kieselgur konkurrieren kann. Die Einwirkung ist also nicht so 
durchgreifend, wie es bei der Herstellung.. von Cellulose aus 
30 Holzfasern der Fall ist. Uberraschend wurde gefunden, dap durch 
eine Fliissigkeitsbehandlung eine ausreichende Neutralisierung 
der Partikel in sensorischer Hinsicht erreicht werden kann, 
ohne dap es gleichzeitig anzuwendender hoher Driicke und Tempe- 
raturen, groPer Mengen scharfer Chemikalien und vielstiindiger 
35 bis tagelanger Behandlungszeiten bedarf. Durch die Erfindung 
wird gewissermaPen den Holzpartikeln ein erweitertes Anwen- 
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dungsgebiet eroffnet, ohne da/3 es des Aufwandes wie bei der 
Celluloseherstellung bedarf. 

Ausgangspunkt und bevorzugtes Anwendungsgebiet fiir die 
Erfindung ist zwar die Bier- und Getrankef iltration, wo es urn 
die Schaffung eines Kieselgurersatzstof f es geht, doch ist die 
Erfindung nicht auf diesen Anwendungsbereich beschrankt. 

Zwar ist aus der DE 23 51 125 Al bekannt, zum Extrahieren 
von Metallen bzw. Metallionen aus Losungen .ein Adsorptionsmittel 
einzusetzen, welches durch Inberiihrungbringen u.a. von Holz- 
Sagespanen mit einer Losung eines Hydroxids eines Alkali- oder 
Erdalkalimetalls gewonnen ist. Hierbei geht es aber urn eine 
Adsorption, d.h. um eine Anlagerung von gelosten Partikeln an 
die Oberflache des Adsorptionsmittels , nicht um eine Filtration, 
d.h. eine Abtrennung aus einer Suspension. 

Bei der DE 41 10 252 CI wird zu Anschwemmung eines Filter- 
kuchens eine Mischung von Filterhilf smitteln unterschiedlicher 
luOjcpl'iOlogischcr und physik£ilisT Ko ^ gf>n.cr.haf ten verwendet . die 
mindestens eine die Dichte des Filterkuchens erhohende Komponen- 
te von spezifisch schweren, chemisch bestandigen Metall- und/- 
oder Metalloxid- und/oder Kohlenstof f teilchen faseriger und/oder 
korniger Struktur und eine weitere Komponente aus Kunststoff- 
und/oder Cellulosef asern mit einer Faserlange von 1000 bis 5000 
um und einer Faserdicke von 0,5 bis 100 fxm enthalten. 

Die Holzpartikel des erf indungsgemaJ3en Filterhilf smittels 
umfassen z.B. Holzf asern (Anspruch 2) oder insbesondere Holzzer- 
kleinerungsreste (Anspruch 3), also z.B. Sagemehl, Schleifmehl, 
Holzspane, Hackspane, Frasabfall, Splitterholz und dergleichen. 

Die bei der Herstellung der Holzpartikel bei der Erfindung 
vorgenommene Mahlung bestimmt weitgehend die Filtrationseigen- 
schaften. Bei f einer Mahlung ist in der Regel die Permeabilitat 
der Filterschicht geringer. Durch die Mahlung (Mikronisierung, 
Fibrillierung) wird zudem die Partikelform beeinflupt, die wie- 
derum den noch zu erlauternden Wasserwert als Map fiir die Durch- 
lassigkeit der Filterschicht verandert. Bei fasrigen Cellulose- 
produkten konnen diese z.B. mehr oder weniger fibrilliert sein. 
Die Mahlung kann auch in mehreren Schritten erfolgen, indent sich 
einer ersten Mahlung zur. Herstellung der Partikel eine weitere 
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Mahlung nach der Behandlung und vor Oder nach der Trocknung an- 
schliept . 

Die aus Holzpartikeln hergestellten Partikel des Filter- 
hilf smittels solleh tatsachlich noch Holzcharakter haben, d.h. 
es soli nicht praktisch quantitativ das Lignin aus dem Rohstoff 
Holz herausgelost worden sein f wie es bei der Celluloseherstel- 
lung im Sulfit- oder Sulf atverf ahren durch vielstiindige Behand- 
lung unter erhohtem Druck bei weit iiber 100° C liegenden Tempe- 
raturen geschieht. 

Die Behandlungszeit bei der Erfindung kann relativ kurz 
sein, z.B. unter zwei Stunden betragen, so da(3 sie sich um fast 
eine Gr60enordnung von der Behandlungszeit bei der Celluloseher- 
stellung unterscheidet . Das Ziel ist die Entfernung nur der 
Anteile des Holzes, die im Hinblick auf den Verwendungszweck als 
Filterhilf smittel unerwiinscht sind, d.h. geschmackliche, geruch- 
liche und/oder farbliche Wirkungen im Filtrat ausiiben. Es han- 
JdL sich hiarbci rrlzht in crst^r Linie L 1 ' nr\\r\ , ponHom 
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urn Verbindungen wie etherische Ole, Terpenole und Terpenoide, 
Gerbsauren, Fette und Wachse, phenolische Substanzen (Lignane, 
Phenylpropane, Cumarin) Stilbene, Flavonoide und dergleichen, 
.die eine Menge. von ca 4 bis 5 Gewichtsprozent des trockeneji 
5 Holzes ausmachen. Es hat sich gezeigt, dap diese Verbindungen ...v 
durch eine Behandlung mit verdiinnten Laugen Sauren schon bei 
Umgebungs temper a turen unter Atmospharendruck so weit aus dem 
Holz herausgelost oder aber unwirksam gemacht werden konnen, 
' dap die behandelten Holzpartikel fur die praktische Verwendung 

10 als Filterhilf smittel sensorisch hinreichend neutral sind. Es 
kommt nicht darauf an, dap bei einer scharfen Analyse keinerlei 
Riickstande der unerwiinschten Art mehr f estzustellen sind, son- 
dern da/3 z.B. ein mit dem Filterhilf smittel gefiltertes Medium 
bei der sensorischen Priifung keinen Holzgeschmack oder Holzduft 

15 und keine braune Verfarbung erkennen lapt. Die Behandlung kann 
relativ zu den Behandlungsdauern der Zellstof f herstellung kurz- 

Ein wichtiges Merkmal bei der Behandlung der Partikel ist 

ferner, dap die Behandlung auch bei Temperaturen unterhalb 
20 100°C und gleichzeitig bei Atmospharendruck stattfinden kann, 

was die fur die Herstellung des Filterhilf smittel benotigte 

Anlage wesentlich vereinfacht. 

Das erf indungsgemaPe Filterhilf smittel kann besonders 

wirtschaftlich bereitgestellt werden. Die Kosten diirften in der 
25 gleichen Gropenordnung wie die Kosten fur Kieselgur liegen, 

aber nur etwa ein Drittel der Kosten fiir Cellulosepulver betra- 

gen. 

Es scheint auch so zu sein, dap die erf indungsgemap behan- 
delten Partikel eine oberf lachlich zusatzlich aufgerauhte bzw. 
30 zerkliiftete Struktur erhalten, die die Filtereigenschaf ten 
vorteilhaft beeinflupt. 

Dem Oberbegrif f des Anspruchs 1 liegt die FR-PS 385 035 
zugrunde, die fiir Filterzwecke verwendete Holzfasern zum Gegen- 
stand hat, die zur Vermeidung des Faulens mit einer Permanga- 
35 natlosung gegebenenf alls unter Zusatz von Saure behandelt sind. 

Der JP-A 73 28 353, der DE 41 10 252 CI und der EP 747 104 
A2 ist der Einsatz von Cellulosef asern, also nicht von laugebe- 
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handelten Holzpartikeln, in Mischung mit anderen Komponenten 

als Filterhilf smittel zu entnehmen. 

Aus der FR 534 288 geht ein Filterhilf smittel fur Weine 
hervor, welches aus griindlich gewaschener und mit 1 %iger Wein- 
saure behandelter Holzwolle besteht. 

GemaP Anspruch 4 kann das Filterhilf smittel im wesentli- 
-chen nur Holzpartikel ein und derselben Art, Grof5e und Vorbe- 
handlung enthalten, also im wesentlichen einheitlich zusammen- 
gesetzt sein. 

Es ist aber gema/3 Anspruch 5 auch moglich, da/3 das Fil- 
terhilf smittel mindestens zwei nach unterschiedlichen Verfahren 
zerkleinerte Anteile der Partikel enthalt, urn die Filtrations- 
eigenschaften den Erf ordernissen entsprechend einstellen zu 
konnen . 

Unter dem gleichen Aspekt kann das Filterhilf smittel min- 
destens zwei auf unterschiedliche Abmessungen zerkleinerte 
Anteile der Partikel (Anspruch 6) und/oder mindestens zwei aus 
unterschiedlichen Ausgahgsmaterialien hergestellte Partikel 

ttiiLuai. Leu ( Aiia^jj. uuii 1) . 

Das Filterhilfmittel kann auch andere, die Filtrations- 
eigenschaften nicht beeinf lussende Anteile enthalten (Anspruch 
8). 

Es kann auch eine Mischung mit anderen, d.h. nicht aus 
Pf lanzenf asern bestehenden f ilteraktiven Anteilen sein (An- 
spruch 9), auch mit mineralischen Anteilen (Anspruch 10), na- 
mentlich mit Kieselgur (Anspruch 11), was die Wirkung hatte, 
den Kieselguranteil und die damit einhergehenden eingangs er- 
wahnten Probleme zu reduzieren. 

Es kommen aber als zusatzliche Bestandteile auch andere 
mineralische Filterhilf smittel , insbesondere Perlite, in Be- 
tracht (Anspruch 12). 

Gema(3 Anspruch 13 soil die gro(3te mittlere Partikelabmes- 
sung des gebrauchsf ertigen Filterhilf smittel unterhalb 3,0 mm 
liegen. 

Bei f aserformigen Partikeln hingegen soil der mittlere 
Faserdurchmesser unter 1,0 mm liegen (Anspruch 14). 

Da die Partikel durch Mahlung hergestellt sind, haben sie 
keine scharfe Gr6J3e, sondern eine Gro/Jenverteilung etwa nach 
einer Gau/3'schen Kurve. Die Lage des Maximums dieser Kurve sei 
hier als gropte Partikelabmessung verstanden. 
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Das erf indungsgemaf3e Filterhilf smittel kann zur Bildung 
von Anschwemm-Filterschichten in der gleichen Weise eingesetzt 
werden, wie es bisher bei den mineralischen Filterhilf smitteln 
.der Fall war. tJl 

Die Erfindung erstreckt sich auch auf ein Verfahren gema{3 
Anspruch 15 zur Herstellung des Filterhilf smittels , bei dem die 
Partikel wahrend einer Einwirkungsdauer mit der Behandlungs- 
fliissigkeit digeriert werden. 

Ein in Betracht kommender Temperaturbereich bei der Be-- 
handlung der Partikel ist der Bereich der Umgebungs temper a tur, 
der zwar keinen Heizenergieaufwand, dafiir aber langere Behand- 
lungszeiten erfordert (Anspruch 16). 

Ein weiterer praktikabler Bereich mit kiirzeren Behand- 
lungszeiten ist 50-100 °C (Anspruch 17). 

Es kann gema0 Anspruch 18 bei Atmospharendruck im Tempera- 
turbereich von 70 bis 90. °C gearbeitet werden , was eine gegen- 
lib or : de^ TTTna^bvinastemoeratur deutlich erhohte, jedoch unter dem 
Siedepunkt liegende Temperatur bedeutet und den Einsatz von 
Druckgefa£en eriibrigt. Dies fiihrt mit einem Minimum an appara- 
tivem und energetischem Aufwand zu einem brauchbaren Filter- 
hilf smittel. 

"Verdiinnte Lauge" soil eine wa£rige Losung mit einem An- 
teil von 2 bis 10 Gew.- % der trockenen Lauge, bezogen auf den 
Feststof f gehalt, bedeuten (Anspruch 19). 

Bei der bevorzugten Ausf iihrungsf orm der Erfindung wird 
Natronlauge verwendet (Anspruch 20). 

Die Einwirkungsdauer hangt abgesehen von Druck und Tempe- 
ratur vom Losungsvermogen der verdiinnten Lauge fur die uner- 
wiinschten Inhaltsstof f e ab. Bei verdiinnter Lauge kommen auch 
keine Einwirkungsdauern im Sekundenbereich in Betracht, sondern 
solche, die im Vergleich zu den bei der Celluloseherstellung 
notwendigen mehrstiindigen bis tagelangen Einwirkungsdauern kurz 
sind; Die Einwirkungsdauer ist zum Teil von der Partikelgro(3e 
abhangig. 

Sie bemipt sich im iibrigen danach, da(3 gerade nur die 
sensorisch maPgeblichen Stoffe aus den Partikeln, insbesondere 
den Holzpartikeln entfernt werden sollen. Letzteres Ziel ist 
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erreicht, wenn hochstens 10 Gew.-% atro der Holzinhaltsstof f e 
entfernt werden (Anspruch 21), wahrend es bei der Celluloseher- 
stellung urn die Befreiung von meist mehr als 30 % der Holzin- 
haltsstof fe geht. 

5 Die Einwirkungsdauer kann bei einer Laugenbehandlung ins- 

besondere zwischen 5 und 120 min. liegen (Anspruch 22). 

Die Stoffdichte, d.h. der Gewichtsanteil der Partikel in 
der verdiinnten Lauge kann bei der Behandlung 5 bis 25 % betragen 
(Anspruch 23) . 

10 Die Partikel konnen nach der Einwirkungsdauer gewaschen und 

getrocknet werden (Anspruch 24). 

Die Partikelgr60e (Maximum der Korngroflenverteilung) kann 
L wahrend der Behandlung bis zu 10 mm, vorzugsweise 0,1 bis 1,0 mm 

betragen (Anspruch 25). 
15 Da bei einer Mahlung in der NaPphase sich die Kornform 

andert, eroffnet sich auf diesem Wege eine Moglichkeit, den 
Wasserwert einzustellen (Anspruch 26). 

Iiu Eiiisdlall 1st es ohnc Aufg-ic der scnscri^ch?- Vrbe- 
denklichkeit moglich, die Partikel nach der Laugenbehandlung und 
20 dem Trocknen, gleichzeitig mit dem Trocknen oder nach dem 
Trocknen weiterzuzerkleinern (Anspruch 27). 

Urn im Hinblick auf die Filtereigenschaf ten eindeutige Ver- 
haltnisse zu bekommen, empfiehlt es sich gema/3 Anspruch 28, die 
Partikel nach der Laugenbehandlung und dem Trocknen zu klassie- 
-25 ren. 

Die Erfindung verkorpert sich auch in der Verwendung von 
kleinteiligen Holzpartikeln, die bei einer Temperatur unter 
100 °C und unter Atmospharendruck einer Behandlung mit einer 
verdiinnten Laute unterzogen worden sind, die die sensorisch 
30 wirksamen Stoffe aus den Holzpartikeln entfernt, als Filter- 
hilfsmittel (Anspruch 29), insbesondere wenn die Partikel nach 
dem Verfahren der Anspriiche 15 bis, 28 behandelt worden sind 
(Anspruch 30) . 

Eine in Betracht kommende Verwendung erfolgt insbesondere 
35 in der Getranke-, insbesondere Bierf iltration (Anspruch 31). 

Andere Anwendungsf elder der Erfindung sind die Lebensmit- 
telf iltration (Anspruch 32), also z.B. Zuckerlosungen, Speiseol, 
Fett, Gelatine, Zitronensaure, Alginat usw. , die Filtration 
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im Bereich der Chemie (Anspruch 33), also z.B. Chloralkali, im 
Bereich der Reinigung von -Hilf sf liissigkeiten der Metallbear- 
beitung (Anspruch 34), also z.B. Kuhlschmierstof f e, Walzole, 
• Schleif die usw. , und im Bereich der Pharmazie und Kosmetifc 
5 (Anspruch 35 ) . 

Zur Untersuchung der Wirksamkeit der erf indungsgema(Jen 
Behandlung der Pf lanzenf aserpartikel wurden unbehandelte Pf lan- 
zenfaserpartikel (Lignocel C 120) mit erf indungsgemap behandel- 
ten Pf lanzenf aserpartikeln (Probe Nr. 1; Probe Nr. 2; Probe Nr. 
10 3) verglichen. Die Proben Nr. 1 bis Nr. 3 wurden wie folgt 
behandelt: 

Probe 1 : Zur Darstellung der behandelten Pf lanzenf aserp- 
artikel wurden in einem Misch- und Auf bereitungsreaktor bei 

15 20°C bis 25°C ohne zusatzliches Temperieren und ohne Ruhren 330 
g Holzfasermehl (Partikelbereich: 70 - 150 \m) , 3700 ml Wasser 
und 15,? n foctp.c Natriumhydroxid diqeriert (umgesetzt). Der 
Feststof fgehalt lag unter 10 Gew.-%, die Retentionszeit betrug 
mindestens 16 Stunden, der pH-Wert der wassrigen Lauge lag nach 

20 16 Stunden unter 11,3. 

Die Natronlauge wurde iiber einen Kunststof f-Filter abge- 
nuscht, der vorgetrocknete Napkuchen wurde in hei/3em Wasser 
(70°C) aufgeschlammt, so da/3 ein Feststof fgehalt unter 15 Gew.- 
% erreicht wurde. Es wurde mit verdiinnter Salzsaure ein End-pH- 

25 Wert von 3,0 bis 7,0 eingestellt und die Losung iiber einen 
Kunststof f-Filter abgenutscht. Die anschlie£ende Nachwaschung 
erfolgte mindestens zweimal mit jeweils 200 bis 500 ml 70°C 
hei/Jem Wasser. 

30 Probe 2 wurde mit hei£er Lauge behandelt und kalt nach- 

gewaschen. In einem Misch- und Auf bereitungsreaktor wurde bei 
Temperaturen iiber 50°C und unter Riihren 330 g Holzfasermehl 
(Partikelbereich: 70 - 150 urn), 3700 ml Wasser und weniger als 

35 
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1. Filterhilf smittel welches kieinLeiligs Ilcicp^rtikel 
umfapt, die einer chemischen Fliissigkeitsbehandlung unterzogen 
worden sind, dadurch gekennzeichnet , dap die Partikel bei einer 
Texnperatur unter 100 °C und unter Atmospharendruck einer die 
sensorisch wirksamen Stoffe aus den Holzpartikeln entfernenden 
Behandlung mit einer verdiinnten Lauge unterzogen worden sind. 

2. Filterhilf sxnitteln nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dap die Partikel Holzfasern umfassen. 

3. Filterhilf smitteln nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dap die Partikel Holzzerkleinerungsreste umfassen. 

4. Filterhilf smittel nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dap es im wesentlichen nur Holzpartikel 
ein und derselben Art, Gropenverteilung und Vorbehandlung ent- 
halt. 

5. Filterhilf smittel nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dap es mindestens zwei nach unter- 
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schiedlichen Verfahren zerkleinerte Anteile der Partikel ent- 
halt. 

6. Filterhilfsmittel nach einem der Anspriiche 1 bis 5^ 
dadurch gekennzeichnet , da)3 es mindestens zwei auf unterschied- 0 
liche Abmessungen zerkleinerte Anteile der Partikel enthalt. 

7. Filterhilfsmittel nach einem der Anspriiche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, da/3 es Anteiie aus mindestens zwei 

. unterschiedlichen Ausgangsmaterialien hergestellten Partikel 
enthalt. 

8. Filterhilfsmittel nach einem der Anspriiche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, da/3 es andere, die Filtrationseigen- 
schaften nicht beeinf lussende organische oder anorganische 
Anteile enthalt. 

9. Filterhilfsmittel nach einem der Anspriiche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, da/3 es andere filteraktive Anteile 
enthalt. 

10. Fiterhilf smittel nach einem der Anspriiche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, da/3 es andere mineralische Anteile 
enthalt . 

11. Filterhilfsmittel nach einem der Anspriiche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, da/3 es Kieselgur enthalt. 

12. Filterhilfsmittel nach einem der Anspriiche 1 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, dap es Perlite enthalt. 

13. Filterhilfsmittel nach einem der Anspriiche 1 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, da/3 die mittlere Partikelabmessung des 
gebrauchsfertigen Filterhilf smittels unterhalb 3,0 mm liegt. 
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14. Filterhilf smittel nach einem der Anspriiche 1 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet , dap bei f aserf ormigen Partikeln der 
mittlere Faserdurchmesser unter 1,0 mm liegt. 

•J. 

15. Verfahren zur Herstellung des Filcerhilf smittels nach 
einem der Anspriiche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet , dap die 
Partikel wahrend einer Einwirkungsdauer mit der verdunnten 
Lauge digeriert werden. 

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, 
daP die Temperatur der verdiinnten Lauge wahrend der Behandlung 
im Bereich der Umgebungstemperatur liegt. 

17. Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekenn- 
zeichnet, dap die Temperatur der verdunnten Lauge wahrend der 
Behandlung 50-100 °C betragt. 

18. Verfahren nach einem der Anspriiche 15 bis 17, dadurch 
gekennzeichnet, dap die Temperatur der verdunnten Lauge wahrend 
der Behandlung 70 bis 90 °C betragt. 

19. Verfahren nach einem der Anspriiche 15 bis 18, dadurch 
gekennzeichnet, dap die Konzentration der verdunnten Lauge 2 
bis 10 Gew.-%, bezogen auf den Feststof f gehalt , betragt. 

20. Verfahren nach einem der Anspriiche 15 bis 19, dadurch 
•'gekennzeichnet, dap als Lauge Natronlauge verwendet wird. 

21. Verfahren nach einem der Anspriiche 15 bis 20, dadurch 
gekennzeichnet, dap die Einwirkungsdauer so bemessen wird, dap 
hochstens 10 Gew.-% atro der Holzinhaltsstoffe entfernt werden. 

22. Verfahren nach einem der Anspriiche 15 bis 21, dadurch 
gekennzeichnet, dap die Einwirkungsdauer 5 bis 120 min betragt. 
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23. Verfahren nach einem der Anspriiche 15 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet, dap die Stoffdichte bei der Behandlung 5 bis 
25% betragt. 

J- 

24. Verfahren nach einem der Anspriiche 15 bis 23, dadurch 
gekennzeichnet, da/3 die Partikel nach der Einwirkungsdauer 
gewaschen und getrocknet werden. 

25. Verfahren nach einem der Anspriiche 15 bis 24, dadurch 
gekennzeichnet, dap die PartikelgroPe bei der Behandlung bis zu 
10 mm, vorzugsweise 0,1 bis 1,0 mm betragt. 

26. Verfahren nach einem der Anspriiche 15 bis 25, dadurch 
gekennzeichnet, dap durch eine Beeinf lussung der Mahlung in der 
NaPphase (Refiner) der Wasserwert eingestellt wird. 

27. Verfahren nach einem der Anspriiche 15 bis 26, dadurch 
gekennzeichnet , dap die Partikel nach der Behandlung und vor 
dem Trocknen, gleichzeitig mit dem Trocknen oder nach dem 
Trocknen weiter zerkleinert werden. 

28. Verfahren nach einem der Anspriiche 15 bis 27, dadurch 
gekennzeichnet, dap die Partikel nach der Behandlung und dem 

Trocknen klassiert werden. 

29. Die Verwendung von kleinteiligen Holzpartikeln, die 
bei einer Temperatur unter 100 °C und unter Atmospharendruck 
einer Behandlung mit einer verdiinnten Lauge unterzogen worden 
sind, die die sensorisch wirksamen Stof fe aus den Holzpartikeln 
entfernt, als Filterhilf smittel . 

30. Die Verwendung von kleinteiligen Holzpartikeln, die 
nach einem der Anspriiche 15 bis 28 behandelt worden sind, als 
Filterhilf smittel . 

31. Die Verwendung nach Anspruch 29 oder 30 in der Ge- 
tranke-, insbesondere Bierf iltration . 
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32. Die Verwendung nach Anspruch 29 oder 30 in der Le- 
bensmittel filtration. 

33. Die Verwendung nach Anspruch 29 oder 30 im Bereicfy 
der Reinigung von Fliissigkeiten in der Chemie. 

34. Die Verwendung nach Anspruch 29 oder 30 im Bereich 
der Reinigung von Hilf sf liissigkeiten der Metallbearbeitung . 

35. Die Verwendung nach Anspruch 29 oder 30 im Bereich 
der Pharmazie und Kosmetik. 
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Filterhilfsmittel 



Die Erfindung bezieht sich auf ein Filterhilfsmittel nach 
dem Oberbegriff des Anspruchs 1, ein Verfahren zu seiner Her- 
stellung und seine Verwendung. 

Filterhilfsmittel auf Cellulosebasis sind seit langem 
5 bekannt ( "Ullmanns Encyklopadie der technischen Chemie, 3. 
Auflage (1951), erster Band, Seiten 492, Stichwort "Verfilzte 
Schichten" und 493, Stichwort "Filterungshilf smittel " ) . Cellu- 
lose wird durch einen mehrstufigen chemischen Proze/3 herge- 
stellt, bei dem alle sensorisch wirksamen Stoffe aus dem Roh- 
10 stoff entfernt werden. 

Filterhilfsmittel aus reiner Cellulose finden daher iiber- 
all dort Anwendung, wo die sensor ische Unbedenklichkeit des 
eingesetzten Filterhilf smittels von wesentlicher Bedeutung ist. 
Beispiele fur cellulosische Filterhilfsmittel sind: EFC (ex- 
15 traktarme Cellulose), feine Pulvercellulose, feine fibrillierte 
Cellulose, kationisierte Pulvercellulose, feine MCC (mikrokri- 
stalline Cellulose) . 

Filterhilfsmittel aus unbehandelten Holzf aserstof fen wer- 
den dagegen durch mechanische Zerkleinerung r also nur durch 
20 physikalische Behandlung hergestellt und konnen demnach im 
Verlauf der Filtration Extraktstof f e (Farbe, Geruch f Geschmack) 
abgeben. Der Einsatz von Filterhilf smitteln auf Holzf aserbasis 
ist daher in der Regel auf technische Filtrationen mit gerin- 
geren Anspriichen hinsichtlich der Sensorik beschrankt. Fur 
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Filtrationen im Nahrungs- und Genu0mittelbereich, aber auch fur 
viele technische Zwecke kommen sie nicht in Betracht f z.B. bei 
Zuckerlosungen (Glucose, Dextrose, Fructose), Melasse, Farbelo- 
sungen, Fetten und Olen und dgl.. 
5 Das schwierige Gebiet der Getrankef iltration erfordert 

einerseits die vollkonunene sensorische Neutralitat des einge- 
setzten Filterhilf smittels ; andererseits ist die Zahl der 
grundsatzlich einsetzbaren Filterhilf smittel aus wirtschaft- 
lichen Grunden begrenzt, da die maximalen Aufwendungen fur das 

10 Filterhilf smittel vom Preis der in diesem Markt doroinierenden 
mineralischen Filterhilf smittel festgelegt wird. 

Ublicherweise erfolgt die Bierf iltration in zwei Stufen. 
In der ersten Stufe handelt es sich in der Regel um eine Grob- 
filtration, bei der die Fliissigkeit meist eine angeschwemmte 

15 Schicht eines Filterhilf smittels passiert. Dieser Stufe ist 
haufig eine Feinf iltration (Membran, Kieselgur etc.) nachge- 
schaltet . 

Das mafigebliche Filterhilf smittel fiir die Anschwemmf il- 
tration auf dem Getranke-, insbesondere Biersektor ist Kiesel- 

20 gur. Ein hoher Prozentsatz der Weltbierproduktion wird mittels 
Kieselgurf iltration geklart. Dies sind derzeit insgesamt mehr 
als l f 1 Mrd. hi Bier, 

Der Gesamtbedarf an Filterhilf smitteln liegt weltweit bei 
ca. 750-000 t pro Jahr, wobei der weitaus gro£te Anteil dieser 

25 Menge von anorganischen Stoffen wie eben Kieselgur, Perlite 
Oder Bentonit gestellt wird. Von dieser Gesamtmenge werden 
weltweit etwa 250.000 t bis 300.000 t pro Jahr von der Getrank- 
eindustrie verbraucht, zum gropen Teil von Brauereien, aber 
auch von Herstellern von Wein und Fruchtsaf ten . 

30 Der Anteil von Filterhilf smitteln, die auf organischen, 

nachwachsenden Rohstoffen basieren (Cellulose, Holzf aserstof f e 
etc.) belauft sich bislang nur auf ca. 20.000 t pro Jahr, ob- 
wohl deren Verwendung im Vergleich zu anorganischen Filter- 
hilf smitteln zahlreiche Vorteile bietet. 

35 So handelt es sich bei den organischen Filterhilf smitteln 

um natiirliche Materialien, deren Qualitat nur in geringen Gren- 
zen schwankt und deren Vorkommen in regelmafJigen Abstanden 
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erneuert wercien kann. Zudem birgt die Verwendung von organi- 
schen Filterhilf smitteln weder gesundheitliche Risiken noch 
schadliche Auswirkungen fur Umwelt und Natur. Pumpen und For- 
derelemente der Filtrationsanlagen werden aufgrund des nicht - 
5 abrasiven Verhaltens bestmoglich geschont. Schlieplich lassen 
sich die verbrauchten Filterkuchen beispielsweise iiber Land- 
wirtschaft, Kompostierung Oder Viehverf iitterung relativ leicht 
entsorgen. 

Allerdings sind die organischen Filterhilf smittel zum Teil 
10 urn ein Mehrfaches teurer als Kieselgur oder sie besitzen Fil- 
trationseigenschaften, die denen der Kieselgur nicht in vollem 
Map entsprechen. 

Aus diesera Grund haben sich organische Filterhilf smittel 
bisher gegen Kieselgur nicht in Szene setzen konnen bzw. sind 
15 allenfalls zusammen mit Kieselgur verwendet worden (Auf satz von 
J. Speckner "Cellulose als Filterhilf smittel " in Z. "Brauwelt" , 
Jahrgang 124 (1984), Heft 46 , Seiten 2058 bis 2066, insbesonde- 
re Seite 2062, linke Spalte oben) , 

Kieselgur erweist sich jedoch in zunehmendem MaPe als 
20 problematisch. Als mineralischer Naturstoff ist sie in ihrem 
Vorkommen begrenzt. Inzwischen muP bei Kieselgur mehr und mehr 
auf minderwertige Qualitaten zuriickgegrif f en werden, urn dem 
hohen Bedarf der Industrie gerecht zu werden. Dies fruhrt jedoch 
zu steigenden Aufwendungen fur die Reinigung und Verarbeitung 
25 der Kieselgur, die langfristig deren wirtschaf tliche Situation 
negativ beeinflussen konnte. 

Von noch grofJerem EinflufJ ist aber die Tatsache, da(5 die 
Anwender gegeniiber der Kieselgur eine zunehmend kritische Hal- 
tung einnehmen. 

30 Dies ist auf die Lungengangigkeit vieler natiirlicher Mine- 

ralstoffe und auch der Kieselgur zuruckzufiihren, die aus ar- 
beitsmedizinischer Sicht sehr ernst zu nehmen ist. Die World 
Health Organisation (WHO) stufte Kieselgur 1988 nach Tierver- 
suchsreihen als kanzerogenen Stoff ein.' Fur die Handhabung 

35 gel ten strenge Vorschrif ten, die in Deutschland mehr und mehr 
beachtet und durchgesetzt werden, 

Ein weiterer Aspekt besteht darin, dap die Entsorgung der 
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Kieselgur in Industrielandern zunehmend kritischer wird. Eine 
Einstufung als Sondermiill erschwert die Deponierung erheblich. 
Mit der Einfiihrung der neuen TA Siedlungsabf all verscharft sich 
die Entsorgungssituation fur Kieselgur weiter. In vielen Fallen 
5 verursacht die Entsorgung von als Filterhilf smittel gebrauchter 
Kieselgur bereits Kosten von ca. 600,00 DM pro t Kieselgur, 
wenn diese in der Bierf iltration eingesetzt wurde bzw. 1500,00 
pro t Kieselgur, wenn diese bei der technischen Filtration von 
Problemstof f en verwendet wurde. 

10 Ausgehend von diesen drangenden Problemen insbesondere 

auch auf dem Gebiet der Bierf iltration liegt der Erfindung die 
Aufgabe zugrunde, ein wirksames und wirtschaf lich bereitstell- 
bares Filterhilf smittel zu entwickeln. 

Diese Aufgabe wird durch die in Anspruch 1 wiedergegebene 

15 Erfindung gelost . 

Es sollen sensorisch, also farblich, geruchlich und/oder 
geschmacklich wirksame Stoffe vor dem Einsatz als Filter- 
hilfsmittel in ausreichendem Map aus dem Filterhilf smittel 
entfernt werden, so dap keiner dieser Stoffe in nennenswertem 

20 Umfang in das Filtrat iibergehen und dessen sensorische Eigen- 
schaften beeintrachtigen kann. Die Partikel werden gewisserma- 
Pen sensorisch ausreichend neutralisiert , um als Filterhilf s- 
mittel dienen zu konnen. Dabei ist wesentlich, dap die Behand- 
lung nur gerade soweit getrieben wird, wie es fur diesen Zweck 

25 erforderlich ist. Der Energie- und Chemikalieneinsatz bleibt in 
einem vertretbaren Rahmen, sodap das Produkt wirtschaf tlich mit 
Kieselgur konkurrieren kann. Die Einwirkung ist also nicht so 
durchgreif end, wie es bei der Herstellung von Cellulose aus 
Holzfasern der Fall ist. Uberraschend wurde gefunden, dap durch 

30 eine Flussigkeitsbehandlung eine ausreichende Neutralisierung 
der Partikel in sensorischer Hinsicht erreicht werden kann, 
ohne dap es gleichzeitig anzuwendender hoher Driicke und Tempe- 
raturen, groper Mengen scharfer Chemikalien und vielstiindiger 
bis tagelanger Behandlungszeiten bedarf. Durch die Erfindung 

35 wird unter einem Aspekt den Pf lanzenf aserstof f en ein erweiter- 
tes Anwendungsgebiet eroffnet, ohne daP es des Aufwandes wie 
bei der Celluloseherstellung bedarf. 
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Ausgangspunkt und bevorzugtes Anwendungsgebiet fiir die 
Erfindung ist zwar die Bier- und Getrankef iltration, wo es um 
die Schaffung eines Kieselgurersatzstof f es geht, doch ist die 
Erfindung nicht auf diesen Anwendungsbereich beschrankt. 
5 Bei der bevorzugten Ausf uhrungsf orm des Erf indungsgedan- 

kens umfassen die Partikel Holzpartikel (Anspruch 2), z.B. 
Holzfasern (Anspruch 3) Oder insbesondere Holzzerkleinerungs- 
reste (Anspruch 4), also z.B. Sagemehl, Schleifmehl, Holzspane, 
Hackspane, Frasabfall, Splitterholz und dergleichen. 

10 Es kommen aber auch Baumwolle, Stroh, Hanf, Flachs, Bast, 

Graser als Ausgangsmaterial in Betracht, ebenso cellulosehalti- 
ge Sekundarrohstof fe wie Altpapier und Papierabfalle. 

Bei dem bevorzugten Ausf uhrungsbeispiel der Erfindung 
sind die Partikel mit verdiinnter Lauge behandelt worden (An- 

15 spruch 5). Es ist jedoch eine Behandlung mit verdiinnter Saure 
(Anspruch 6), mit einem organischen oder anorganischen Losungs- 
mittel (Anspruch 7) oder auch nur mit Wasser (Anspruch 8) nicht 
ausgeschlossen, wobei nach den bekannten Regeln langere Ein- 
wirkungsdauer und hohere Temperatur das geringere Losungsver- 

20 mdgen auszugleichen haben. 

Die aus Holzpartikeln hergestellten Partikel des Filter- 
hilfsmittels sollen tatsachlich noch Holzcharakter haben, d.h. 
es soil nicht praktisch quantitativ das Lignin aus dem Rohstoff 
Holz herausgelost worden sein f wie es bei der Celluloseherstel- 

25 lung im Sulfit- oder Sulf atverf ahren durch vielstiindige Behand- 
lung unter erhohtem Druck bei weit iiber 100°C liegenden Tempe- 
raturen geschieht. 

Die Behandlungszeit bei der Erfindung kann insbesondere 
bei der Laugenbehandlung relativ kurz sein, z.B. unter zwei 

30 Stunden betragen, so dap sie sich um fast eine Grdpenordnung 
von der Behandlungszeit bei der Celluloseherstellung unter- 
scheidet. Das Ziel ist die Entfernung nur der Anteile des Hol- 
zes, die im Hinblick auf den Verwendungszweck als Filterhilfs- 
mittel unerwiinscht sind, d.h. geschmackliche, geruchliche und/- 

35 oder farbliche Wirkungen im Filtrat ausiiben. Es handelt sich 
hierbei nicht in erster Linie um Lignin, sondern um Verbindun- 
gen wie ether ische Ole, Terpenole und Terpenoide, Gerbsauren, 
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Fette und Wachse, phenolische Substanzen (Lignane, Phenylpropa- 
ne, Cumarin) Stilbene, Flavonoide und dergleichen, die eine 
Menge von ca 4 bis 5 Gewichtsprozent des trockenen Holzes aus- 
machen. Es hat sich gezeigt, da/5 diese Verbindungen durch eine 
5 Behandlung mit verdiinnten Laugen oder Sauren schon bei Umge- 
bungs temperaturen unter Atmospharendruck so weit aus dem Holz 
herausgelost oder aber unwirksam gemacht werden konnen, da/3 die 
behandelten Holzpartikel fur die praktische Verwendung als 
Filterhilf smittel sensorisch hinreichend neutral sind. Es kommt 
10 nicht darauf an, da/3 bei einer scharfen Analyse keinerlei Riick- 
stande der unerwiinschten Art mehr f estzustellen sind, sondern 
dap z.B. ein mit dem Filterhilf smittel gefiltertes Medium bei 
der sensorischen Priifung keinen Holzgeschmack oder Holzduft und 
keine braune Verfarbung erkennen lapt. 
15 Gerade bei Holzpartikeln als Ausgangsprodukt kann das 

erf indungsgemaPe Filterhilf smittel besonders wirtschaf tlich be- 
reitgestellt werden. Die Kosten diirften in der gleichen Gropen- 
ordnung wie die Kosten fur Kieselgur liegen, aber nur etwa ein 
Drittel der Kosten fur Cellulosepulver betragen. 
20 £ s scheint auch so zu sein, dap die erf indungsgemaP behan- 

delten Partikel eine oberf lachlich zusatzlich aufgerauhte bzw. 
zerkluftete Struktur erhalten, die die Filtereigenschaf ten 
vorteilhaft beeinflupt. 

Die Behandlung kann relativ zu den Behandlungsdauern der 
25 Zellstof f herstellung kurzzeitig sein. 

Die Mahlung bestimmt weitgehend die Filtrationseigenschaf - 
ten. Bei f einer Mahlung ist in der Regel die Permeabilitat der 
Filterschicht geringer. Durch die Mahlung (Mikronisierung, 
Fibrillierung) wird zudem die Partikelform beeinflupt, die 
30 wiederum den noch zu erlauternden Wasserwert als Map fur die 
Durchlassigkeit der Filterschicht verandert. Bei fasrigen Cel- 
luloseprodukten konnen diese z.B. mehr oder weniger fibrilliert 
sein. Die Mahlung kann auch in mehreren Schritten erfolgen, 
indem sich einer ersten Mahlung zur Herstellung der Partikel 
35 eine weitere Mahlung nach der Behandlung und vor oder nach der 
Trocknung anschliept. 

GemaP Anspruch 9 kann das Filterhilf smittel im wesentli- 
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chen nur Holzpartikel ein und derselben Art, Grope und Vorbe- 
handlung enthalten, also im wesentlichen einheitlich zusammen- 
gesetzt sein. 

Es ist aber gemaf* Anspruch 10 auch moglich, da/3 das Fil- 
5 terhilf smittel mindestens zwei nach unterschiedlichen Verfahren 
zerkleinerte Anteile der Partikel enthalt, urn die Filtrations- 
eigenschaf ten den Erfordernissen entsprechend einstellen zu 
konnen . 

Unter dem gleichen Aspekt kann das Filterhilf smittel min- 
10 destens zwei auf unterschiedliche Abmessungen zerkleinerte 
Anteile der Partikel (Anspruch 11) und/oder mindestens zwei aus 
unterschiedlichen Ausgangsmaterialien (Pf lanzenf asern) herge- 
stellte Partikel enthalten (Anspruch 12). 

Das Filterhilfmittel kann auch andere, die Filtrations- 
15 eigenschaf ten nicht beeinf lussende Anteile enthalten (Anspruch 
13) . 

Es kann auch eine Mischung mit anderen, d.h. nicht aus 
Pf lanzenfasern bestehenden f ilteraktiven Anteilen sein (An- 
spruch 14), auch mit mineralischen Anteilen (Anspruch 15), na- 
20 mentlich mit Kieselgur (Anspruch 16), was die Wirkung hatte, 
den Kieselguranteil und die damit einhergehenden eingangs er- 
wahnten Probleme zu reduzieren. 

Es kommen aber als zusatzliche Bestandteile auch andere 
mineralische Filterhilf smittel , insbesondere Perlite, in Be- 
25 tracht (Anspruch 17). 

GemaP Anspruch 18 soil die gropte mittlere Partikelabmes- 
sung des gebrauchsf ertigen Filterhilf smittel unterhalb 3,0 mm 
liegen. 

Bei faserformigen Partikeln hingegen soil der mittlere 
30 Faserdurchmesser unter 1,0 mm liegen. 

Da die Partikel durch Mahlung hergestellt sind, haben sie 
keine scharfe Grope, sondern eine GroPenverteilung etwa nach 
einer Gaup'schen Kurve. Die Lage des Maximums dieser Kurve sei 
hier als gropte Partikelabmessung verstanden. 
35 Das erf indungsgemaPe Filterhilf smittel kann zur Bildung 

von Anschwemm-Filterschichten in der gleichen Weise eingesetzt 
werden, wie es bisher bei den mineralischen Filterhilf smitteln 
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der Fall war. 

Die Erfindung erstreckt sich auch auf ein Verfahren gema(3 
Anspruch 20 zur Herstellung des Filterhilf smittels , bei dem die 
Partikel wahrend einer Einwirkungsdauer mit der Behandlungs- 
5 fliissigkeit digeriert werden. 

Ein in Betracht koiranender Temperaturbereich bei der Be- 
handlung der Partikel ist der Bereich der Umgebungstemperatur , 
der zwar keinen Heizenergieaufwand, dafiir aber langere Behand- 
lungszeiten erfordert (Anspruch 21). 
10 Ein weiterer praktikabler Bereich mit kiirzeren Behand- 

lungszeiten ist 50-130 °C (Anspruch 22). 

Ein wichtiges Verf ahrensmerkmal bei der Behandlung der 
Partikel ist jedoch, dap die Behandlung auch bei Temperaturen 
unterhalb 100 °C und gleichzeitig bei Atmospharendruck statt- 
15 finden kann (Anspruch 23) , was die fur die Herstellung des 
Filterhilf smittel benotigte Anlage wesentlich vereinf acht . 

Bei der bevorzugten Arbeitsweise nach Anspruch 2 4 wird als 
Behandlungsmittel verdunnte Lauge verwendet . 

Es kann gemap Anspruch 25 bei Atmospharendruck im Tempera- 
20 turbereich von 70 bis 90 °C gearbeiteft werden, was eine gegen- 
iiber der Umgebungs temper a tur deutlich erhohte, jedoch unter dem 
Siedepunkt liegende Temperatur bedeutet und den Einsatz von 
Druckgefaflen eriibrigt . Dies fuhrt mit einem Minimum an appara- 
tivem und energetischem Aufwand zu einem brauchbaren Filter- 
25 hilf smittel. 

"Verdiinnte Lauge" soil eine wa£rige Losung mit einem An- 
teil von 2 bis 10 Gew.- % der trockenen Lauge, bezogen auf den 
Feststof f gehalt , bedeuten (Anspruch 26). 

Bei der bevorzugten Ausf iihrungsf orm der Erfindung wird 
30 Natronlauge verwendet (Anspruch 27). 

Die Einwirkungsdauer hangt abgesehen von Druck und Tempe- 
ratur vom Losungsvermogen der Behandlungs fliissigkeit fur die 
unerwiinschten Inhaltsstof f e ab und wird bei Wasser als Behand- 
lungs fliissigkeit relativ am langsten sein. Bei verdiinnter Lauge 
35 als Behandlungsf liissigkeit koiranen auch keine Einwirkungsdauern 
im Sekundenbereich in Betracht, sondern solche, die im Ver- 
gleich zu den bei der Celluloseherstellung notwendigen mehr- 
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stiindigen bis tagelangen Einwirkungsdauern kurz sind. Die Ein- 
wirkungsdauer ist zum Teil von der PartikelgroPe abhangig. 

Sie bemipt sich im iibrigen danach, dap gerade nur die 
sensorisch maPgeblichen Stoffe aus den Partikeln, insbesondere 
5 den Holzpartikeln entfernt werden sollen. Letzteres Ziel ist 
erreicht, wenn hochstens 10 Gew.-% atro der Holzinhaltsstof f e 
entfernt werden (Anspruch 28), wahrend es bei der Cellulose- 
herstellung um die Befreiung von meist mehr als 30 % der Holz- 
inhaltsstof fe geht. 
10 Die Einwirkungsdauer kann bei einer Laugenbehandlung ins- 

besondere zwischen 5 und 120 min. liegen (Anspruch 29). 

Die Stoffdichte, d.h. der Gewichtsanteil der Partikel in 
der verdiinnten Lauge kann bei der Behandlung 5 bis 25 % betra- 
gen (Anspruch 30). 
15 Die Partikel konnen nach der Einwirkungsdauer gewaschen 

und getrocknet werden (Anspruch 31). 

Die PartikelgroPe (Maximum der KorngrofJenverteilung) kann 
wahrend der Behandlung bis zu 10 mm, vorzugsweise 0,1 bis 1,0 
mm betragen (Anspruch 32). 
20 Da bei einer Mahlung in der NaPphase sich die Kornform 

andert, eroffnet sich auf diesem Wege eine Moglichkeit, den 
Wasserwert einzustellen (Anspruch 33). 

Im Einzelfall ist es ohne Aufgabe der sensorischen Unbe- 
denklichkeit moglich, die Partikel nach der Laugenbehandlung 
25 und dem Trocknen weiterzuzerkleinern (Anspruch 34). 

Um im Hinblick auf die Filtereigenschaf ten eindeutige 
Verhaltnisse zu bekommen, empfiehlt es sich gemap Anspruch 35, 
die Partikel nach der Laugenbehandlung und dem Trocknen zu 
klassieren. 

30 Die Erfindung verkorpert sich auch in der Verwendung von 

kleinteiligen Partikeln aus Pf lanzenf asern, die wahrend einer 
Einwirkungsdauer einer Flussigkeitsbehandlung unterzogen worden 
sind, die die sensorisch wirksamen Stoffe aus den Pflanzenfa- 
sern entfernt, als Filterhilf smittel (Anspruch 36), insbesonde- 

35 re wenn die Partikel nach dem Verfahren der Anspriiche 20 bis 35 
behandelt worden sind (Anspruch 37). 

Eine in Betracht kommende Verwendung erfolgt insbesondere 
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in der Getranke-, insbesondere Bierf iltration (Anspruch 38). 

Andere Anwendungsf elder der Erfindung sind die Lebensmit- 
telf iltration (Anspruch 39), also z.B. Zuckerlosungen, Speise- 
61, Fett, Gelatine, Zitronensaure, Alginat usw., die Filtration 
5 im Bereich der Chemie (Anspruch 40), also z.B. Chloralkali, im 
Bereich der Reinigung von Hilf sf lussigkeiten der Metallbear- 
beitung (Anspruch 41), also z.B. Kiihlschmierstof f e, Walzole, 
Schleifole usw., und im Bereich der Pharmazie und Kosmetik 
(Anspruch 42 ) . 

10 Zur Untersuchung der Wirksamkeit der erf indungsgema/3en 

Behandlung der Pf lanzenf aserpartikel wurden unbehandelte Pf lan- 
zenf aserpartikel (Lignocel C 120) mit erf indungsgema(3 behandel- 
ten Pf lanzenf aserpartikeln (Probe Nr. 1; Probe Nr. 2; Probe Nr. 
3) verglichen. Die Proben Nr. 1 bis Nr. 3 wurden wie folgt 

15 behandelt: 

Probe 1; Zur Darstellung der behandelten Pf lanzenf aserp- 
artikel wurden in einem Misch- und Auf bereitungsreaktor bei 
20°C bis 25°C ohne zusatzliches Temperieren und ohne Ruhren 330 

20 g Holzfasermehl ( Partikelbereich : 70 - 150 \im) , 3700 ml Wasser 
und 15,8 g festes Natriumhydroxid digeriert (umgesetzt). Der 
Feststof f gehalt lag unter 10 Gew.-%, die Retensionszeit betrug 
mindestens 16 Stunden, der pH-Wert der wassrigen Lauge lag nach 
16 Stunden unter 11,3. 

25 Die Natronlauge wurde viber einen Kunststoff -Filter abge- 

nuscht, der vorgetrocknete Naflkuchen wurde in heipem Wasser 
(70°C) auf geschlammt , so dap ein Feststof f gehalt unter 15 Gew.- 
% erreicht wurde. Es wurde mit verdiinnter Salzsaure ein End-pH- 
Wert von 3,0 bis 7,0 eingestellt und die Losung iiber einen 

30 Kunststoff -Filter abgenuscht . Die anschlie/Jende Nachwaschung 
erfolgte mindestens zweimal mit jeweils 200 bis 500 ml 70°C 
hei)3em Wasser. 

Probe 2 wurde mit helper Lauge behandelt und kalt nach- 
35 gewaschen. In einem Misch- und Auf bereitungsreaktor wurde bei 
Temperaturen uber 50°C und unter Ruhren 330 g Holzfasermehl 
(Partikelbereich: 70 - 150 \xm) f 3700 ml Wasser und weniger als 
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12 g festes Natriumhydroxid digeriert (umgesetzt). Der Fest- 
stoffgehalt lag unter 10 Gew.-%, die Retensionszeit betrug 
mindestens 20 Minuten, der pH-Wert der wassrigen Lauge lag bei 
Versuchsende unter 10,8. Die Natronlauge wurde iiber einen 
Kunststoff -Filter abgenuscht, der vorgetrocknete Napkuchen 
wurde in heipem Wasser (70°C) auf geschlammt , so dap ein Fest- 
stoffgehalt unter 15 Gew.-% erreicht wurde. Es wurde mit ver- 
dunnter Salzsaure ein End-pH-Wert von 3,0 bis 7,0 eingestellt 
und die Losung iiber einen Kunststof f-Filter abgenuscht. Die 
anschliepende Nachwaschung erfolgte mindestens zweimal mit 
jeweils 200 bis 500 ml 20°C kaltem Wasser. 

Probe 3 wurde im Technikum hergestellt. Der Fest- 
stoffgehalt war mit den Laboransatzen vergleichbar . Es wurde 
dreimal kalt gewaschen. 

Zur Bestimmung der Ausbeute wurde der jeweils entstandene 
NaPkuchen 5 bis 10 mm diinn auf Folie aufgebracht und getrock- 
net . 

An diesem Material wurden der Weipgrad und das Schuttge- 
wicht bestimmt. 

Die Ausbeute (atro) lag bei mindestens 97 Gew.-%, das 
heipt hochstens 3 Gew.-% der Bestandteile des eingesetzten 
Holzf asermehls wurden durch die Laugenbehandlung herausgelost . 

Die sensorische Priifung erfolgte in einer wassrigen Auf- 
schlammung, in der 1 g Produkt bei 100 °C in 150 ml Wasser 
auf geschlammt worden war. An dieser Auf schlammung wurden Geruch 
und Geschmack gepriift. 

Urn einen Eindruck zu gewinnen, was in dem unbehandelten 
Holzpartikelmaterial (Lignocel C 120) einerseits und dem der 
Laugenbehandlung unterworf enen Holzpartikelmaterial (Proben Nr. 
1-3) andererseits an extrahierbaren Stoffen noch enthal.ten 
ist, wurden die Materialien einer Extraktion in einer Soxleth- 
apparatur unterworf en. Die Menge der in den Materialien enthal- 
tenen noch extrahierbaren Inhaltsstof f e sind ein Map fvir die 
Eignung der Materialien als Filterhilf smittel fur sensorisch 
anspruchsvolle Filtrationen. 
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Bei der Extraktion in der Soxlethapparatur wurden 5 g des 
auf einen Feuchtegehalt unter 10 Gew.-% getrockneten Produkts 
5 Stunden mit 250 ml Ethanol/Wasser (1:1) extrahiert und der 
Extraktgehalt gravimetrisch bestimmt. 

Mit dem auf einen Feuchtegehalt unter 10 Gew.-% ge- 
trocknetem Material wurde schlie/ilich nach einer Arbeitsvor- 
schrift der Firma Schenk eine Versuchs filtration bei 20 °C 
durchgefuhrt , bei der die Na0kuchenh6he, der Darcy-Wert, das 
Schwemmverhalten und der Wasserwert bestimmt wurden. 

Die Ergebnisse der Versuche sind in der beigefiigten Tabel- 
le zusammengef a(3t . 

Die Beurteilung im sensorischen Bereich erfolgt nach Wer- 
tezahlen. 0 bedeutet gut, 10 bedeutet schlecht. 

Es ist in der Tabelle zu sehen, da/3 das unbehandelte Mate- 
rial im Hinblick auf den Geruch einen Wert 8 aufweist, der 
wesentlich schlechter ist als die Werte der behandelten Proben 
Nr. 1-3. 

Dasselbe gilt fur den Geschmack, der bei dem unbehandelten 
Produkt Lignocel C 120 maximal schlecht zu beurteilen war. 

Ein wichtiger Punkt ist die Extraktmenge . Bei dem unbe- 
handelten Produkt Lignocel C 120 lie|3en sich noch 3,37% extra- 
hieren, wahrend die entsprechenden Werte der behandelten Pro- 
dukte urn 1,0% liegen. Das bedeutet, daf3 durch die relativ milde 
Laugenbehandlung ein erheblicher Teil der extrahierbaren und 
beim Einsatz des Produkts als Filterhilf smittel unter Umstanden 
storenden Inhaltsstof f e bereits herausgelost worden sind, 

Durch die Laugenbehandlung des Produktes und die anschlie- 
Penden Waschvorgange lapt sich in eienem gewissen Umfang Ein- 
flup auf den Wasserwert nehmen, der ein Ma/J fur die Durchlas- 
sigkeit des Filterhilf smittels ist. Die Bestimmung des Wasser- 
wertes erfolgt mit einem Labordruckf ilter (Durchmesser 50 mm) 
und einem Wasserhochbehalter mit Niveauregelung . Zwischen dem 
Niveau des Wassers im Wasserhochbehalter und dem Filterboden 
ist eine Differenz von 2 m einzuhalten. 

Der Laborfilter wird mit einer angef euchteten durchlassi- 
gen Celluloseschicht (Schenk D-Schicht mit der Siebseite nach 
unten) versehen und verschlossen . Anschliej3end werden 25 g 
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Filterhilfsmittel in 200 bis 300 mi reinem Wasser auf geschlammt 
und vollstandig in den Laborfilter uberfiihrt. Der Laborfilter 
wird an den Wasserhochbehalter angeschlossen und entluftet. 
Nach einer Minute werden 500 ml Wasser abfiltriert und an- 
5 schliePend die Zeit fur die nachsten 100 ml Filtrat gestoppt. 
Der Wasserwert ergibt sich aus der gestoppten Zeit wie folgt: 

10 Wasserwert = 480 

Zeit in Minuten 

15 

Wenn sich hierbei ein Wasserwert kleiner 150 ergibt , er- 
folgt die Bestimmung wie oben, jedoch unter Anwendung von nur 
4 g Filterhilfsmittel. Dann ergibt sich 

20 

Wasserwert = . 76 , 8 

Zeit in Minuten, 

25 

Je kleiner also die Zeit ist, die eine bestimmte Wasser- 
menge zum Durchstromen der Filterschicht benotigt, desto grower 
ist der Wasserwert. 
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Patentanspriiche : 



1. Filterhilf smittel welches kleinteilige Partikel aus 
Pf lanzenfasern umfaPt, dadurch gekennzeichnet, da/3 die Partikel 
einer Fliissigkeitsbehandlung unterzogen worden sind, die die 
sensorisch wirksame Stoffe aus den Pf lanzenfasern entfernt. 

2. Filterhilf smittel nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dap die Partikel Holzpartikel umfassen. 

3. Filterhilf smitteln nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dap die Partikel Holzfasern umfassen. 

4. Filterhilf smitteln nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dap die Partikel Holzzerkleinerungsreste umfassen. 

5. Filterhilf smittel nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet , dap die Partikel einer Behandlung mit 
einer verdiinnten Lauge unterzogen worden sind. 

6. Filterhilf smittel nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dap die Partikel einer Behandlung mit 
einer verdiinnten Saure unterzogen worden sind. 
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7 . Filterhilf smittel nach einem cier Anspriiche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet , daf5 die Partikel einer Behandlung mit 
einem organischen oder anorganischen Losungsmittel unterzogen 
worden sind. 

8. Filterhilf smittel nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, da0 die Partikel einer Behandlung mit 
Wasser unterzogen worden sind. 

9. Filterhilf smittel nach einem der Anspriiche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, da£ es im wesentlichen nur Holzpartikel 
ein und derselben Art, GroPenverteilung und Vorbehandlung ent- 
halt . 

10. Filterhilf smittel nach einem der Anspriiche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet/ da/3 es mindestens zwei nach unter- 
schiedlichen Verfahren zerkleinerte Anteile der Partikel ent- 
halt. 

11. Filterhilf smittel nach einem der Anspriiche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, da/3 es mindestens zwei auf unterschied- 
liche Abmessungen zerkleinerte Anteile der Partikel enthalt. 

12. Filterhilf smittel nach einem der Anspriiche 1 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, dap es Anteile aus mindestens zwei 
unterschiedlichen Ausgangsmaterialien hergestellten Partikel 
enthalt. 

13. Filterhilf smittel nach einem der Anspriiche 1 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, da|3 es andere, die Filtrationseigen- 
schaften nicht beeinf lussende organische oder anorganische 
Anteile enthalt. 

14. Filterhilf smittel nach einem der Anspriiche 1 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, dap es andere filteraktive Anteile 
enthalt. 
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15. Fiterhilfsmittel nach einem cier Anspriiche 1 bis 14 , 
dadurch gekennzeichnet , dap es andere mineralische Anteile 
enthalt . 

16. Filterhilf smittel nach einem der Anspriiche 1 bis 15, 
dadurch gekennzeichnet, dap es Kieselgur enthalt, 

17. Filterhilf smittel nach einem der Anspriiche 1 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, dap es Perlite enthalt. 

18. Filterhilf smittel nach einem der Anspriiche 1 bis 17, 
dadurch gekennzeichnet, dap die mittlere Partikelabmessung des 
gebrauchsfertigen Filterhilf smittels unterhalb 3,0 mm liegt. 

19. Filterhilf smittel nach einem der Anspriiche 1 bis 17, 
dadurch gekennzeichnet, dap bei f aserf ormigen Partikeln der 
mittlere Faserdurchmesser unter 1,0 mm liegt. 

20. Verfahren zur Herstellung des Filterhilf smittels nach 
einem der Anspriiche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dap die 
Partikel wahrend einer Einwirkungsdauer mit der Behandlungs- 
fliissigkeit digeriert werden. 

21. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekennezeichnet , 
dap die Temper atur der Behandlungsf liissigkeit wahrend der Be- 
handlung im Bereich der Umgebungs temper atur liegt. 

22. Verfahren nach Anspruch 20 Oder 21 , dadurch gekenn- 
zeichnet, dap die Tempera tur der Behandlungsf liissigkeit wahrend 
der Behandlung 50-130 °C betragt. 

23. Verfahren nach einem der Anspriiche 20 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet, dap die Temperatur der Behandlungsf liissigkeit 
wahrend der Behandlung unter 100 °C liegt und die Behandlung 
unter Atmospharendruck erfolgt. 
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24. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 2 3 , dadurch 
gekennzeichnet , dap die Behandlung mit verdiinnter Lauge er- 
f olgt . 

25. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 24 , dadturch 
gekennzeichnet:, dap die Temperatur der Lauge wahrend der Be- 
handlung 70 bis 90 °C betragt. 

26. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 25, dadurch 
gekennzeichnet:, dap die Konzentration der verdiinnten Lauge 2 
bis 10 Gew.-%, bezogen auf den Feststof f gehalt betragt. 

27. Verfahren nach einem der Anspriiche 24 bis 26, dadurch 
gekennzeichnet, dap als Lauge Natronlauge verwendet wird. 

28. Verfahren nach einem der Anspriiche 20 bis 27, dadurch 
gekennzeichnet, dap die Einwirkungsdauer so bemessen wird, dap 
hochstens 10 Gew.-% atro der Holzinhaltsstof f e entfemt werden. 

29. Verfahren nach einem der Anspriiche 24 bis 28, dadurch 
gekennzeichnet, dap die Einwirkungsdauer 5 bis 120 min betragt. 

30. Verfahren nach einem der Anspriiche 24 bis 29, dadurch 
gekennzeichnet, dap die Stoffdichte bei der Behandlung 5 bis 
25% betragt. 

31. Verfahren nach einem der Anspriiche 20 bis 30, dadurch 
gekennzeichnet, dap die Partikel nach der Einwirkungsdauer 
gewaschen und getrocknet werden. 

32. Verfahren nach einem der Anspriiche 20 bis 31, dadurch 
gekennzeichnet, dap die PartikelgroPe bei der Behandlung bis zu 
10 mm, vorzugsweise 0,1 bis 1,0 mm betragt. 

33. Verfahren nach einem der Anspriiche 20 bis 32, dadurch 
gekennzeichnet, dap durch eine Beeinf lussung der Mahlung in der 
NaPphase (Refiner) der Wasserwert eingestellt wird. 
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34. Verfahren nach einem der Anspriiche 20 bis 33, dadurch 
gekennzeichnet , dap die Partikel nach der Behandlung und vor 
dem Trocknen, gleichzeitig rait dem Trocknen oder nach dem 
Trocknen weiter zerkleinert werden. 

35. Verfahren nach einem der Anspriiche 20 bis 34, dadurch 
gekennzeichnet, da(3 die Partikel nach der Behandlung und dem 

Trocknen klassiert werden. 

36. Die Verwendung von kleinteiligen Partikeln aus Pflan- 
zenfasern, die einer Einwirkungsdauer einer Fliissigkeitsbehand- 
lung unterzogen worden sind, die die sensorisch wirksame Stof fe 
aus den Pf lanzenf asern entfernt, als Filterhilf sraittel . 

37. Die Verwendung von kleinteiligen Partikeln aus Pflan- 
zenfasern, die nach einem der Anspriiche 20 bis 35 hergestellt 
sind, als Filterhilf smittel . 

38. Die Verwendung nach Anspruch 36 oder 37 in der Ge- 
tranke-, insbesondere Bierf iltration. 

39. Die Verwendung nach Anspruch 36 oder 37 in der Le- 
bensmittelf iltration. 

40. Die Verwendung nach Anspruch 36 oder 37 im Bereich 
der Reinigung von Fliissigkeiten in der Chemie. 

41. Die Verwendung nach Anspruch 36 oder 37 im Bereich 
der Reinigung von Hilf sf liissigkeiten der Metallbearbeitung. 

42. Die Verwendung nach Anspruch 26 oder 37 im Bereich 
der Pharmazie und Kosmetik. 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



tnternatiot .ppiication No 

PCT/OE 98/00630 



A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER 

IPC 6 B01D39/04 C12H1/07 



According to International Patem Classif ication(IPC) or to both national dassilication and IPC 



B. FIELDS SEARCHED 



Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols J 

IPC 6 B01D C12H 



Documentation searched other than minimumdocumentation to the extent that such documents are included in the fields searched 



Electronic data base consulted during the international search (name of data base and. where practical, search terms used) 



C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category 



Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages 



FR 534 288 A (A. PANSERA) 23 March 1922 



see the whole document 

FR 1 602 293 A (A.O.DEL GAMBA) 11 December 
iy/u 

see the whole document 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 17, no. 388, 21 July 1993 

& JP 05 068878 A (K0ICHI ARAI ET AL.), 23 

March 1993 

see abstract 

_/__ 



Relevant to claim No. 



1-4,6,9, 

20,21, 

23,36-39 



1-4.38, 
39 



1-4,9, 
18,19,40 



| X | Furttler documents are listed in the continuation ot box C. 



Patent family members are listed in annex. 



" Special categories of cited documents : 

"A" document defining the general state of the art which is not 
considered to be ot particular relevance 

"E" earlier document but published on or after the international 
filing date 

V document which may throw doubts on priority claim(s) or 
which is cited to establish the publication date of another 
citation or other special reason (as specified) 

"O" document referring to an oral disclosure, use. exhibition or 
other means 

"P" document published prior to the international filing date but 
later than the priority date claimed 



later document published after the international filing date 
or priority date and not in conflict with the application but 
cited to understand the principle or theory underlying the 
invention 



"X' 



document of particular relevance; the claimed invention 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
involve an inventive step when the document is taken alone 
"Y" document of particular relevance; the claimed invention 

cannot be considered to involve an inventive step when the 
document is combined with one or more other such docu- 
ments, such combination being obvious to a person skilled 
in the art. 

document member of the same patent family 



Date of the actual completion of theinternational search 



7 July 1998 



Date of mailing of the international search report 



28/07/1998 



Name and mailing address of the ISA 

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (^31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Authonzed officer 



Bertram, H 



Form PC T/1SA/2 10 (second sheet) (July 1992) 



page 1 of 2 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



Internatioi pplication No 

PCT/DE 98/00630 



C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category - Citation ol document, with indication. where appropriate, ot the relevant passages 



Relevant to daim No. 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 5, no. 89 (C-58) '761! , 10 June 1981 

& JP 56 033018 A (TAKEDAYAKUUUHIN KOGYO 

K.K. ), 3 April 1981 

see abstract 

DE 29 15 677 A (DAICEL LTD.) 6 November 
1980 

see page 3 - page 6 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 1, no. 29 (C-76) '1668! , 28 March 

1977 

& JP 51 151269 A (K06I KENKYUSH0 K.K.), 
25 December 1976 
see abstract 



1.4, 

10-12, 

38,40,42 



1,2,5,6, 

24,36, 

37,40 



Form PCT/1SA/210 (continuation of second sheet) (Juty 1992) 



page 2 of 2 



INTERACTIONAL SEARCH REPORT 

Infonnation on patent family members 



Internatiof pplication No 

PCT/DE 98/00630 



Patent document 
cited in search report 




| Publication 
date 


Patent family 
member(s) 


Publication 
date 


FR 534288 


A 


23-03-1922 


NONE 




FR 1602293 


A 


02-11-1970 


US 3563156 A 


16-02-1971 


0E 2915677 


A 


06-11-1980 


NONE 





Form PCT/lSA/210 (patem family annex) (July 1892) 



INTERNATION 



ajU 



RECHERCHENBERICHT 



tnternatiot > Aktenzeichen 

PCT/DE 98/00630 



A. KLASSIFI2ERUNG DES ANMELDUNGSGEGENST ANDES 

IPK 6 B01D39/04 C12H1/07 



Nach der Intemationalen PatentklassHikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und derlPK 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchierter Mindestprufstott (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) 

IPK 6 B01D C12H 



Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstott gehbrende Verottentlichungen, soweit dieseunter die recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der international Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegnffe) 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie J Bezeichnung der Verdffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



FR 534 288 A (A.PANSERA) 23. Marz 1922 



siehe das ganze Dokument 

FR 1 602 293 A (A.O.DEL GAMBA ) 11. 
Dia7pmbor 1Q70 

siehe das ganze Dokument 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 17, no. 388, 21. Juli 1993 

& JP 05 068878 A (K0ICHI ARAI ET AL.), 

23. Marz 1993 

siehe Zusammenfassung 

-/-- 



1-4,6,9, 

20.21, 

23.36-39 



1-4,38, 
59 



1-4,9, 
18,19,40 



HI 



X Weitere Verottentlichungen sind der Fortsetzungvon Fetd C zu 
entnehmen 



Siehe Anhang Patentfamilie 



° Besondere Kategorien von angegebenen Verottentlichungen 
"A" Verottentiichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, 
aber nicht als be so riders bedeutsam anzusehen ist 

"E" alteres Dokument. das jedoch erst am Oder nach dem intemationalen 
Anmeldedatum veroffentticht worden ist 

T" Verbffentlichung, die geeignet ist. einen Prioritatsanspruch zweiielhaft er« 
scheinen zu lassen. Oder durch die das Verdttentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Verdffentlichung belegt werden 
soli Oder die aus einem anderen besonderen Grund anqegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

*0" Verottentiichung, die sich aut eine mundliche Ottenbarung, 

eine Benutzung. eine Ausstellung oder andere Ma/Jnahmen bezieht 

"P" Verottentiichung, die vor dem intemationalen Anmeldedatum. aber nach 
dem beanspruchten Priontatsdatum veroftentlicht worden ist 



T" Spatere Verottentiichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum 
oder dem Prioritatsdatum verdtfentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstandnis des der 
Ertindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden 
Theohe angegeben ist 

"X" Verottentiichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Verottentiichung nicht als neu Oder auf 
erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

"Y u Verottentiichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet . 
werden, wenn die Verdffentlichung miteiner oder mehreren anderen 
Verottentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 

Verdffentlichung, die Mitgtied deraelben Patentfamilie ist 



Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 



7. Juli 1998 



Absendedatum des internationalen Recherchenbenchts 



28/07/1998 



Name und Postanschntt der Internationalen Recherche nbehorde 
Europaisches Patentamt. P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (4-31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Bevollmachtigter Bediensteter 



Bertram, H 



Formblan PCT/tSA«10 (Btatt 2) (Jul 1992) 



Seite 1 von 2 



INTERNATIONALER 



HERCHENBERICHT 



Intern ati or ; Aktenzetchen 

PCT/OE 98/00630 



C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategone 



Bezeichnung der Verofferrtlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Ted© 



Betr. Ansprucn Nr. 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 5, no. 89 (C-58) '761! , 10. Juni 

1981 

& JP 56 033018 A ( TAK EDAYAKUUUH I N K0GY0 
K.K.), 3. April 1981 
siehe Zusammenfassung 

DE 29 15 677 A (DAICEL LTD.) 6. November 
1980 

siehe Seite 3 - Seite 6 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 1, no. 29 (C-76) '1668! , 28. Marz 

1977 

& JP 51 151269 A (KOGI KENKYUSH0 K.K.), 
25. Dezember 1976 
siehe Zusammenfassung 



1,4, 

10-12, 

38.40,42 



1,2,5,6, 

24,36, 

37,40 



Foimtxan PCT/ISA/21 o (Fonseaung von &att 2) (Juli 1992) 



Seite 2 von 2 



INTERNATIONALIST RECHERCHENBERICHT 

Angabgn zu Verbttentllchungen. <jte zur selben Patenrtamtlie gehoren 



f 

inti 

ill 



internation Aktenzeichen 

PCT/OE 98/00630 



lm Recherchenbericht 
angefuhrtes Patentdokument 


Datum der 
Veretfentlichung 


Mitglied(er) der 
Patentfamilie 


Datum der 
Veroffentlichung 


FR 534288 


A 


23-03-1922 


KEINE 




FR 1602293 


A 


02-11-1970 


US 3563156 A 


16-02-1971 


DE 2915677 


A 


06-11-1980 


KEINE 





FormWatt PCT/ISA/210 (Anhang PatenltarrnltaXJuS 1992) 



